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ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE
MARQUE	TENEl s~- '-"i Cu	ÎR P01 •ni.      -'--. Al.	QR CENT jmiiiaiii Si.	RÉSISTANCE à la rupture par millimètre carré.	ALLONGEMENT p. 100.	DISTANCE entre tas repères en millimfttres.	REMARQUES
				"kilogrammes.			
À .....	89 00	10,00	1 0	66,95 à 80,39	0 5 il 4,5	u	Essaye par le
	3UV/		7				département de
							la marine aux
							Etats-Unis.
A coulé en sable.	>)	»	1)	G8,36 à 83,25	»	»	Arsenal de Wa-
							tcrton   (Etats-
							Unis).
A coulé en sable .	»	•>	>.	91,26	»	»)	Forges    de
							Leeds   (Anglc-
							lerre)
	88,72	8,9-2	•1,74	91,29	»	»	Forges    de
			et  0,513				Leeds   (Angle-
			(le fer.				terre).
A ......... i «9 on		10,00	1.0	81,22	(> , 9	}j	A r s c n a 1 de
	— ' 5 ~~						Mali nos
A» ........	00,00	8,0	1 ,5	70,9	8,0		A r s e n a 1  de
							Woohvich.
A, .......	92,00	6,3	1,5	683o	16,0	.>	Arsenal de
							
							Woohvich.
		o,0		60,0	60,0	50,8	Usine du Phé-
							nix à Rurliort.
Citons, enfin, un essai sur un laiton d'aluminium à 3,33 p. 100 Al., avec 0,6 p. 100 de Si et 33,33 de Zn don(, les propriétés sont les suivantes :
Charge de rupture......
Limite d'élasticité......
Longueur entre les repères .
50k,60.
47u,-25 avec allongement de 0,6 p. 100.
Cet alliage subit des chocs violents sans se briser et a une supériorité marquée pour la fabrication des coussinets. En faisant la comparaison en cours d'usage de deux coussinets, l'un en bronze ordinaire, l'autre en lai (on d'Aï. (à Dudley), on a trouvé que le premier présentait de fortes traces d'usure au bout d'un an, tandis que le second était intact.
M. Kosmann, de Breslau, dans un article inséré dans la livraison do février 1889 « Stahl und Eisen », a étudié les alliages alumiueux produits par l'usine Hemelingen de Brome.
Il cite ce fait, que nous rappelons en différents endroits, que Al. ajouté à du cuivre en fusion et mélangé intimement avec lui, apaise .l'ébullition et rond ainsi l'alliage plus homogène que le cuivre fondu, et augmente la température en même temps que la fluidité. Ce môme phénomène se produit lorsqu'on le mélange à la fonte en fusion ou à l'acier. La température qui peut ainsi s'élever jusqu'au blanc, baisse ensuite peu à peu si la proportion de AL dépasse 2 p. 100.
L'auteur reconnaît que l'alliage n'est pas facilement oxydable, même à une haute température, à condition qu'on procède rapidement à la coulée. d'une, manière générale, il ost d'un emploi avantageux non seulement dans la plupart des applications de l'acier, mais encore dans tous les cas où l'on exige un métal, résistant à l'action de l'eau ou des acides. La célèbre maison Wislhicjton, aux Etats-Unis, s'est fait une spécialité dans Femploi du bronze d'aluminium pour la fabrication des pompes.
